This Page Is Inserted by IFW Operations 
and is not a part of the Official Record 



BEST AVAILABLE IMAGES 

Defective images within this document are accurate representations of 
the original documents submitted by the applicant. 

Defects in the images may include (but are not limited to): 

• BLACK BORDERS 

• TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

• FADED TEXT 

• ILLEGIBLE TEXT 

• SKEWED/SLANTED IMAGES 

• COLORED PHOTOS 

• BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS 

• GRAY SCALE DOCUMENTS 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 



As rescanning documents will not correct images, 
please do not report the images to the 
Image Problem Mailbox. 



® Int. CI.: 

B'JNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 



C09j 



DEUTSCHES 




PATENTAMT 



Deutsche Kl.; 22 i, 2 



If 



01 



05 



Oflenlegiiftlpthrift I! 811466 

^ten^db^a; 18 U 466.4 
; Slmcicicfig:' ; v 28. November 1968 



Ausstcllungsprioritat: 



® 
® 

® 


Unionspriorhat 

Datum: 

Land: 

Akienzeichen: 


L Februar 1968 

Osterreich ' • 
. A 998-68 


® 


Bezeichnung: 


Klebestift 




Zusatz zu: 






Ausscheidung aus: 




© 


Anmelder: 


Hcnke! 8c Cie. GmbH, 4000 Dtisseldorf 




Vertreter: 




@ 


Als Erfinder benannt: 


Muszik, Dr. Dipl.-Chem. Janos Arpad; 

Dierichs, Dr. DipL-Chem. Wolfgang; 4000 DQsseldorf 



Benachrichtigung gtmU Art'. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 d. Ges. v. 4. 9. 1 967 (BGBI. t S. 960): — 



O 8.6? 909833/1342 5/100 



Hehkel & CI e GmbH 

Patontabtollung 
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Pat entansprtlche 

' -• 

Klebestift, bestehend aus einer formgebenden GerUst- 
: substanz, die aus einem Gel von Alkali-' bzw. Ammonium- 
jisalzen aliphatischer Carbonsauren mit 8 bis 36 Kohlen- 
-stoffatomen in Wasser und/oder was semis chbar eh organi- 
^schen LBsungsmitteln gebildet wird, und bekanhten wasser- 
\ Itislichen bzw. wasserdispergierbaren Klebstoffen als kle- 
*bende Komponente. 

2) Klebestift nach Anspruch 1, wobei der Gehalt des Gels 
an 

a) Alkali- bzw. Ammoniums alz von aliphatischer Car- 
bonsflure etwa 2 bis 25, insbesondere 5 bis 8 Ge- 
wichtsprozent , 

b) flttssiger Komponente etwa 25 bis 80, insbesondere 
30 bis 70 Gewichtsprozent, 

c) Klebstoff 5 bis 40, insbesondere 20 bis 35 Ge- 
V." wichtsprozent, 

bezogen auf die Summe der drei genannten Bestandteile, be- 
« tragen soil, 

3) Klebestift nach Anspruch 1 und 2, der als Gelbildner 
eine aliphatische Monocarbons&ure, insbesondere eine Fett- 
saure mit 12 bis 22 Kohlenstof fatomen, enthait. 

4) Klebestift nach Anspruch 1 bis 3, der als Gelbildner 
Natriumstearat enthait. 

5) Klebestift nach Anspruch 1 bis *J, wobei zur Herstellung 
des Gels ein wassriges System vex'wendet wurde. 

HENKEL & C I E . GmbH. 
i.A. 

(Dr. Haas)(Dr.Schulte Oestrioh) 
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Patontobtplluno Dr.SchOe/N. 



Neue, : Patentanmeldung 
■ p j§M 

»K 1 e b e b t i f t?" 

Die Erf iridurig *etrif ft eineh klebeetif t aua elrier^ornifeebonr 
;den brUsislibitanz.urid einer klebenden Komponente. 

Es 1st bekannt, Xlebeatifte aus Kautechuk, Har..n" und *.ch- 
aen herzuatellen. Von dieaen Klebestiften mtteaen zur Durch- 
f Uhrung der Klebung unter relativ hohem Druckauf wand ober- 
flachliche Schichten abgerieben warden. Infolge dea hohen 
Druckea kann leicht ein Brechen dea Stiftea aelbat oder eine 
Beachadigung der zu verklebenden Telle wie etwa von dtinnem 
Papier eintreten, 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, solche Klebestif- 
te zu finden, die leicht auf Unterlagen aufgestrichen werden 
kfinnen, alterungebeatandig aind und zu einer raach anziehen- 
den Verklebung ftihren. 

Die Aufgabe wird gelOst durch Klebestifte, beatehend aua 
einer formgebenden Gertlatsubatanz, die aua einem Gel von 
Alkali- bzw. Ammonlumaalzen aliphatiscner Carbonaauren 
mit 8 bia 36 Kohlenatoffatomen in Waaser bzw. Wasser ent- 
haltenden waaaermiaohbaren organiachen LOaungamitteln ge- 
bildet wird, und bekannten waaaerloslichen bzw. waaaer- 
-diapergierbaren Klebatoffen ala klebende Komponente. 

Die Carbonaauren konnen verzweigt oder unverzweigt aein 
urid Doppelbindungen oder einfache Subatituenten wie Chlor 
oder Brom enthalten. Bevorzugt werden aliphatische Mono- 

- 2 - 



909833/13A2 



Henkal & C!o GmbH 

Pfttontabtoliung 

D 35^8 - 2 - 

) 

carbonflfturen, insbesondere Pettsfturen ait 12 bis 22 Xsmm* 
?toffatomen. Diese kOnnen aua nattlrlichen Pefciert od»* 8$«a 
erhalten werden. Die Alkali- bzw. Ammoniums alze der C«rb^ 
sfluren sollen in Wasser lfislich sein. Besonders gttoatlec l£r- 
gebnisse werden mit Natriumstearat erhalten. 

lm allgemeinen Bind auch die Natriumsalze der anderen Pett- 
sauren mit 12 bis 22 Kohlenstof fatqmeh bevorziigt, Es Icflnnen 
aber auch Lithiumsalze, Kalisalze oder gegeberienfalls durch 
/hiedere Alkylreste substltuierte Ammohiumsalie als Gelbild- 
ner verwendet werden. 

POr die Herstellung des gertlstbildenden Gels werden Alkali- 
bzw. Ammoniums alze der aliphatischen Carbonsaure in Wasser 
und/oder wassermischbaren LBsungsmitteln gel8st. Neben Mi- 
schungen kBnnen auch mit Wasser raischbare organische L8- 
sungsmittel oder Wasser allein verwendet werden. Bevorzugt 
sind zur Herstellung des Gels wSssrige Systeme. Als orga- 
nische Wsungsmittel kommen in erster Linie niedere ein- 
und mehrwertige Alkohole in Betracht, wie beispielsweise 
Methanol, Xthanol, Isopropanol, Xthylenglykol und Glyzerin. 
In untergeordneter Menge kOnnen auch Butanol, Amylakohole 
und Benzylalkohol, ferner Dioxan, Acetonitril, Tetrahydro- 
furan, Dimethylf ormamid oder Dimethylsulf oxid verwendet. 
werden. Weiterhin kommen als wassermischbare LBsungsmittel 
Ketone wie Aceton, Methylilthylketon in Betracht. 

Ptir die erf indungsgemSfien Klebstifte werden filmbildende 
wasser 18s liche bzw, wasserdispergierbare Klebstoffe einge- 
setzt. Als wasserlCsliche Klebstoffe kflnnen sowohl natdr- 
liche als auch synthetische Polymer sub stanzen verwendet wer- 
den. Geeignet aind beispielsweise Salze von Polyacryl- und 
Methacrylsauren, Polyacrylamide bzw. Hischpolymerisate vori 
Acrylamid mit N-alkylsubstituierten Acrylamiden sowie Poly- 
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vinylpyrrolidon, Mit Polyvinylpyrrolidon ein.es Molekular- 
gewichts von ca. 500.000 bis 900.000 verden^e seders ^On- 
s i 6 Ergebnisse erzielt. Weiterhin konnen Cellules ederiva- 
te vie Methyl- und Xthylcellulose, Oxyathylcellulose , Carb- 
oxylethylcellulose, abgebaute wasserlosliche Starke und 
atnoxyUerte und propoxylierte Starkederivate, Carboxymethyl- 

dergl.'mehr yerwendet werden. AuAerden „ 
filmbildende Komponente Alginate Oder Dextran zugesetzt wer 



den. 



Pernor uennan ala waaserdl.perglerbare "^f 8 " 
walsa PhenoXharza, AXkydharse und mlt Lelnol, Rlclaen, Ht- 
elnusoX. Sojaax, XokosBX, TaXXoX und PischOX 
AXkydharse, acryXlarta AXkydhar.e. PoXyvinyXacetaXe . Poly 
tmylacatate, PoXyvlnyXbutyrat , Polyvinylather , PoXyvlnyX- 
r/orid. HXachpaXyuerla.te de. VXnyXOXorld. »lt VlnyUden- 
chXorid aoale PolyacryXsaureester and PoXymethacryXaaura- 
ester eingesetzt werden. 

Die Zusammensetzung des Klebstiftes soil so gewahlt sein, 
da* eine nlcht zu weiohe Masse entstebt, die gut abreibbar 
1st. Dazu soli der Oehalt an gelbildender Substanz, d.h. 
insbesondere des Alkali- bzw. Ammoniums alzes von aliphati- 
schen Carbonsauren, etwa 2 bis 25. insbesondere 5 bis 8 %, 
betragen. Die flUssige Komponente des Gels soil etwa 25 bis 
80 t, insbesondere 30 bis 70 %, betragen. Der Anteil an 
Klebstoffen soil sich zwischen etwa 5 bis 10 *. insbesonde- 
re 20 bis 35 %, bewegen. Die angegebenen Prozentzahlen sind 
Gewichtsprozente und beziehen sich auf die Summe an gelbil- 
dender Substanz, an fltlssiger Komponente und Klebstoff . 

Neb en den vorstehend erw*hnten wesentlichen Bestandt^ilen 
Konnen die erfindungsgem^en Klebestifte noch weiter Hilfs. 
stoffe enthalten. Als solche kommen beisplelsweise die kle- 
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' benden Harze in Betracht wie kolqph'briium-, Cunarbn-, Inden- a 
Puran-. Ketone, Malcinat- und Sulfonamidharre oder auch Haro- 
8 toff-, Mfelamin^- oder -Pheholharze. 



Als Hilf sstof f e kBnnen weiterhin Weichmacher oder Feuchthal- 
1 ^ter wie etwa Tri- und Tetraathylenglykol, Sorbit, Mannit, 
blykose und niedermolekulares PolySthylenglykol. mit einem 
Molekulargewlcht bis zu etwa 4.000 eingesetzt werden. Es kann 
iber auch beispielsweise das Glyzerin oder Olykol als Welch- 
aacher eingesetzt werden. Diese Substanzen sind fOr einen 
• ieichten, weichen Abrieb f Order lich. 

Auch kCnnen die erfindungsgeroSBen Klebestifte in untergeord- 
Vneter Henge Parbstoffe sowie Pigmente enthalten. Schliefllich 
*;^k3nn«n auch Oeruchsverbesserer wie PichtennadelBl, Eukalyptus- 
^1, AnisOl, Benzaldehyd uaw. zugesetzt warden, 

Zur Herstellung der erf indungsgemJlflen Klebestifte werden die 
einzelnen Xomponenten zweckmSaig unter Erw2rmen auf Tempera- 
turen von 60 bis 95° C mifceinander vermischt. Nachdeni eine 
homogene Hischung entstanden 1st, wird die heifle Masse in 
Formen gegossen oder durch einen Extruder in einen Strang 
verformt und in Stflcke geschnitten. 

Die erfindungsgemttflen Klebestifte gestatten einen sauberen, 
faden- und tropffreien Klebstoffauftrag. Durch den weichen 
• Abrieb 1st ferner ein genQgender Klebs|offauftrag gegeben, 
jLr eine schnelle yerfilzrade Kleburig bei Papier bewirkt .. 

So lassen aich z^B> Fotoklebungen ohrie* Verschmutzuhgen der 
■ Bildseite saiiber und leicht durchfOhren. Es kOnrien porOse 
0 Verkitoffe wie Papier der verschiedensteri Arten und Dicken 
i ; und auch dOhrie Pollen aus Metallen verklebt werdert. m 
\ 
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Die Klebesfcifte beaitzen eine ausgezeichnete Formfestig*- 
keit und lassen sich trotzdem leicht auftragen. Die Be- 
sonderheit def Gelbildung erlaubt die Anwendung relativ 
.hoher Mengen an L8.sunjp}i«.eli tfqbel ein A^trockften hinaus- 
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Beispiel 1: 

In eiriem niit ROhrer vertfihieriett :Dreih'ai^ C2 1), wur- 

den 470 g V/asser, itio g Gl^zerin und fO jg Natriumstearat 
am RtlckfluB unter BUhren#uf c#. *96°0^eEWiirmt , flach e'twa 
>4l Stunde war das Natrlumstearat in LSsung gegangen. An- 
jfschlleflend wurderi 320 g Pblyviiiylpyrrolidon mit einem Mo- 
^ilekulargewicht von ca. 700.000 portionsweise in die heiBe 
" "sfl^Bsung gegeben. Die zunachst inhomog&r.a Milium* wurde noch 
'^o laxige bei 90° C weitergertthrt' (6 Stunden), b^s eine wei 4 -- 
feehpnd transparente und blasenfreie Klebstoffmdsse ent- 
Jitanden war. Die viskose, heiBe Masse wurde dhnr* In Glas- 
Whrchen (0 10 mm) gegossen. So erhaltene Klebestlfte wur- 
'%en in Httlsejt, wie sie beispielsweise bei Lippenstiften 
Verwendung finden, eingesetzt. 

Der erfindungsgemiiBe Klebestift liefi sich leicht und ohne 
Fadenziehen auf die zu verklebenden OberflSchen abreiben. 
Es wurde Schreibmaschinenpapier mit Fotopapier, weifler 
'Xarton mit Potopapier und Schreibmaschinenpapier unterein- 
ander verklebt. Beraits nach 1 Minute war eine verfilzte 
Xlebung entstanden. AuBerdera wurden dtinne Messing- und 
Aluminiumfolien unter sich und mit Schreibpapler und Pappe 
verklebt. 

Beispiel 2: 

50 g Natriummyristat wurden in 100 g Glyzerin, 80 g Wasser 
und 470 g Xthanol gelGst und mit 300 g eines Mischpolymeri- 
s aats aus Vinylacetat mit 20 % Vinyllaurat (K-Wert etwa 51) 
vermischt. Die Herstellurig der Klebstoff masse bzw. des Kle- 
bestiftes erfolgten wie im Beispiel 1 beschrieben. 

rgeispiele 3 bis 6i 

|ii einem mit Ktlhler und RUhrer versehenen heizbaren Glas- 
kolben warden, wie Ira Beispiel 1 beschrieben, verschiedene 
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Klechungen der na-ihstehend aufgeftlhrten Destandteile her- 
Beatellt. Die Kengen slnd in g angegeben. In ailen Fallen 
wurden gut abreibbare Klebestlfte erhalten, die nach 1 bi 
3 Klnuten zu verfllzten Papierklebungen fUhrten. 



Tabelle 
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*) OH-Zahl 830 

4+ ) feinstgeraahlener Plaetorlt 
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